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On sait que Ics matieres fibreuses synthetiques 
ou artificielles et ies fibres co'loniales naturelles con- 
currengant tres serieusement las productions euro- 
peennes de fibres liberiennes qui sont principalement 
const ituees par le chanvre et le lin, et provoquent 
une diminution progressive de la production de ces 
matieres premieres. 

Get etat de fait est essentiellement du au procede 
actuel de preparation des matieres en question, 
procede qui necessite de nombreuses operations ma- 
nueiies et exclut toute possibilite de debuter les ope- 
rations de filature par un travail continu. 

La presente invention vise un nouveau precede 
de reco'Ite et de preparation des fibres liberiennes 
qui utilise uniquement des machines automatiques 
et qui permet de realiser la preparation en filature 
sur le champ merae qui a produit la recolte. 

La presente invention a pour objet un nouveau 
procede de recolte et de preparation des fibres li- 
beriennes, et en particulier du chanvre et du lin, 
procede qui est essentiellement caracterise par le 
fail qu'on procede a la coupe ou a I'arrachage des 
plantes a i'aide d'une machine qui laisse tomber der- 
riere elle, dans le sens de sa progression, les tiges 
rassemblees en andain, qu'on procede ulterieure- 
ment a une reprise de cet andain a I'aide d'un 
tapis elevateur qui introduit la plante dans un dis- 
positif assurant le baltage continu des graines puis 
repose la plante sur le sol tou jours sous forme 
d'andain, qu'apres avoir laisse rouir la plante sur 
le champ on procede, toujours a Taide d'une ma- 
chine mobile, en teillage et a I'enlevement de la 
chenevotte, puis qu'on met en rouleaux la meche 
de fibres ainsi obtenue, et qu'enfin on foumit les 
rouleaux a I'usine qui pent ainsi introduire les 
fibres d'une maniere continue dans les machines 
qu'elle utilise d'une fagon classique. 



Dans le but de mieux faire comprendre I'inven- 
tion, on va en decrire maintenant a titre d'illustra- 
tion et sans aucun caractere limitatif un mode de 
realisation pris comme exemjde et represente sur 
le dessin annexe. Sur ce dessin : 

La fig. 1 est une vue schematique en coupe d'un 
appareil procedant a la moisson du chanvre ; 

La fig. 2 est une vue de dessus correspondant a 
la fig. 1 ; 

La fig. 3 represente schematiquement la machine 
assurant le battage du chanvre; 

La fig. 4 represente schematiquement la machine 
assurant le teillage et I'enroulage de la meche des- 
tinee a etre utilisee en filature; 

La fig. 5 represente schematiqpiement comment 
les rouleaux obtenus conformement a I'invention 
peuvent etre travaifles a la cardeuse; 

La fig. 6 represente schematiquement comment 
les rouleaux conformes a I'invention peuvent etre 
travailles a Tetaleuse. 

On a represente sur les fig. 1 et 2 comment il 
est possible de moissonner le chanvre conforme- 
ment a I'invention a I'aide d'une barre de coupe 1 
associee a deux diviseurs 2 et 3 qui assurent la ca- 
nalisation du chanvre coupe et la formation de I'an- 
dain 4. 

On voit clairement, comme cela est represente 
sur ia fig. 1, que les tiges de chanvre reposent pa- 
rellelement les unes aux autres pour former, I'andain 
4 qui repose lui-meme sur le ratouille 5, ce qui 
a pour eifet de I'isoler de I'humidite au cours de 
toute la periode ou cet andain sejoume sur le champ, 
conformement au procede selon I'invention. 

On a represente schematiquement sur la fig. 3 
comment I'an dain 4 se trouve repris par un tapis 
elevateur 6 qui I'amene entre un premier jeu 7 
de cylindres batteurs pour etre ensuite repris par 
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un autre tapis elevateur 8 qui TintToduit dans im se- 
cond jeu 9 de cylindres batteurs a la sortie duqad 
I'andain 4 se refonne sur le sol, les fibres de chan- 
YTe lestant encore p&raHSes a dles-memes. 

Des dispositifs appropries 10 permettent de recu* 
perer le chenevis libere par les c^^ndres batteurs. 

II convient de remarq[uer que le battage obtenu 
dans les conditions de I'invention pennet d'obtenir 
un meiUeur rendement de graines a Fhectare, en 
raison du fait que le dianvre se trouvant battu sur 
place les graines qui ont pu se detacher de la plante 
sont en grande partie retenues par Tandain et sont 
de ce fait recuperees par les dispositifs batteurs. 

0>nfonnement a Tinvention, on lai^e ensuite 
sejoumer Tandain sur le champ un temps suffi- 
sant pour obtenir par rouissage natural le degom- 
mage desire, a la suite de quoi on precede au teillage 
et a la preparation definitive de la medie de filature^ 
comme cda est represente sur la fig. 4 sur iaquelle 
on volt comment I'andain 4 est souleve par le tapis 
elevateur 11 qui I'introduit successivement entre 
des cylindres ecraseurs 12, des cylindres broyeurs 
13 et des cylindres teilleurs 14. 

Uandain ainsi traite est soumis a Taction de 
cylindres secoueurs IS, puis de cylindres debiteurs 
16, a la suite de quoi la meche de filature est mise 
en rouleaux par des cylindres enrouleurs 17, un 
dispositif pdpeur 18 assurant, lorsque le diametre 
du rouleau est sufiSsant, le sectionnement automa- 
tique de la m^e par un couteau 19 et, & I'aide 
d'un dispositif 20, Tenvoie du rouleau 21 dans le 
sens de la fleche F vers un magasin non represente 
sur le dessin mais qui se trouve Sgalement situe 
sur la machine effectuant le traitement et le ramaa- 
sage de I'andain sur le champ, 

Conformement a i'invention, les cylindres ecra- 
seurs 12 et broyeurs 13 ont essentiellement pour 
objet d'ecraser et de briser les tiges dans des canne- 
lures appropriees disposees sur les cylindres longi- 
tudinalement, transversalement ou, de preference, 
selon un parcouis helicoidal. 

Les cylindres teilleurs 14, qui sont animes d'une 
Vitesse de rotation beaucoup plus elevee, ont pour 
objet d'arracher et d'eniever la chenevotte ou les 
anas. 

On voit done que les rouleaux de m^hes de fi- 
lature ont ete obtenus, conformement a I'invention, 
sans aucune intervention manudle et h I'aide de ma- 
chines de construction relativement simple. 

De plus, le precede conforme a I'invention pre- 
sente I'avantage de livrer a i'lndustrie textile une 
meche continue qui facilite grandement le travail 
ulterieur et assure une grande homogeneite au pro- 
duit obtenu. 

Dans le cas du traitement du lin, fappareillage 
utilise est de type analogue, la barre de coupe de la 
moissonneuse 6tant remplacee bien entendu par une 
arracheuse qui sera agencee de maniere a disposer 



derriere elle les tiges de lini paraU^ement entre dies 
de fagon a consdtuer i'andain dont I'existence est 
one des caracteristiques essentidles de I'invaition. 

On a represents sur la fig. 5 comment les rou- 
leaux 21 de meches de filature obtenus sur le champ, 
comme cela a ete indique ci-dessus, sont ensuite 
repris pour etre travailles k la cardeuse 22 a la 
mani^ babitueHe. 

On a egalement represente sur la fig. 6 comment, 
dans une variante, 1^ bobines 21 sont reprises pour 
etre travaillees a i'etdeuse 23, la m&^e etant en- 
suite deposee dans le pot de filature 24 a la ma-, 
niere habituelle. 

Dans le cas ou Ton desirerait proceder a un de- 
gommage diimique, on congoit parfoitment que ce 
dernier pent etre redise d'une maniere particuliere- 
ment economique lorsque la meche est sortie soit de 
I'etaleuse, soit de la cardeuse, grace au fait que la 
mati^e se presente sous forme d'un ruban continu. 

n est bien entendu que le mode de mise en oeuvre 
qui a ete decrit ci-dessus n'est donne qu'a titre 
d'iilustration et pourra recevoir toutes modifications 
desirables sans sortir pour cda du cadre de I'inven- 
tion. ' 

En particulier, il est clair que les machines qui 
ont ete decrites schematiquement ci-dessus pour la 
mise en oeuvre du precede peuvent etre remplacecs 
par toutes autres machines s'inspirant de principes 
de fonctionnement analogues et permettant d'obte- 
nir les memes resultats. 

RESUME 

La presente invention a pour objet im nouveau 
procede de recolte et de preparation de fibres libe- 
riennes, et en particulier du chanvre et du lin, ,ce 
precede etant essentiellement caracterise par le fait 
qu'on moissonne la plante en la deposant sur le 
sol sous forme d'un andain continu, dans lequel 
les tiges restent parallSes entre elles, qu'en re- 
prend ensuite cet andain pour proceder a un bat- 
tage et a ime recuperation des graines, qu'on re- 
constitue a nouveau I'andain, qu'en le laisse sur 
le sol un temps suffisant pour obtenir le rouissage 
naturd desire et qu'en reprend ensuite cet andain 
a I'aide d'une teHleuse mobile qui assure, a I'aide 
de dispositifs ecraseurs, broyeurs, teilleurs et se* 
parateurs, Is formation des rouleaux de m^es de 
filature qui sont ensuite traites en usine par les pro- 
cedes connus. 
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